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La presente invention a pour objet un 
revetement hydrofuge a angles de contact 
superieurs h 120°, pouvant atteindre 165° et 
meme davantage. II est bicn entendu que, 

5 dans Texpose qui suit, il s'agit des angles de 
contact relatifs a Teau. 

On sait que Tangle de contact est defini 
eomme Tangle mesure dans le liquide, que 
forme, en un point du pourtour de contact, ce 

io liquide avec une surface plane sur laquelle il 
est depose. II est nul pour une surface par- 
faitement mouillable, sur laquelle une goutte 
d'eau s'etale rapidement en donnant un film 
superfieiel, et augmente pour des surfaces de 

l5 moins en moins mouillables; la surface de con- 
tact liquidc/solidc diininue correlativement 
pour une goutte de volume donne, de sorte 
que la goutte se detaehe plus facilement pour 
une meme inclinaison de la surface. Avec la 

20 paraffine, corps peu mouillable, Tangle de 
contact est voisin de 105°, et une goutte d'eau 
deposee sur une surface paraffinee horizon- 
tale prend la forme d ? une sphere tronquee sa- 
tisfaisant a la condition de Constance de Tan- 

J5 gle de contact sur tout le pourtour. 

II est eonnu d'hydrofuger divers materiaux 
en les traitant superficiellement a froid par 
des chlorures methylsilieiques, ou a chaud par 
leurs produits d'hydrolyse; mais les angles dc 

so contact, pour des surfaces ainsi traitces, 
quoique etant superieurs a 90°, atteignent a 
peine 105° dans les meilleures conditions, par 
cxemplo dans le cas de plaques de verre trai- 



tees par les vapeurs de dimethyldichlorosili- 
cane. Pour obtenir une protection plus com- as 
plete contre le contact avec Teau, comme il est 
desirable de le faire pour les organes eleetri- 
ques et dans les problemes generaux de Tim- 
permeabilisation de materiaux divers, par 
exemple carton, papier, etc., il est utile de 40 
realiser des surfaces donnant avec Teau des 
angles de contact superieurs a la valeur citee 
plus haut pour que les gouttes se detachent 
plus facilement. 

Un revetement hydrofuge conforme a la 45 
presente invention permet de realiser le desi- 
deratum ci-dassus. 

Ce revetement est earacterise" en ce qu'il 
presente une surface finement grenue et en 
ce qu'il contient de fines poudres hydrofugees so 
par un d6rive organosilicique et fortement 
adherentes a leur support. 

Des poudres fines utilisables a la constitu- 
tion de revetements conformes a Tinvention 
peu vent, par exemple, etre la silice, le talc, le ss 
kaolin, les argiles smectiques. Pour hydro- 
fuger ces poudres, on peut, par exemple, les 
traiter par une solution de resine organosili- 
cique et chauffer ensuite. On peut encore les 
mettre en contact a froid avec des methyl- 60 
chlorosilieanes; dans ce cas, il se forme de 
Taeide chlorhydrique, par action entre ces 
dernieres et la petite quantite d'humidite 
absorbee sur la surface des poudres, acide qui 
peut etre el inline 1 par exposition a Tair ou par 65 



lavage avee une solution alcaline et rinqage a 
Teau. 

Pour rendre les poudres adherentes aux 
surfaces qu'elles doivent hydrofuger, on peut, 

s par exemple, badigeonner celles-ci au moyen 
d'une solution aqueuse de silicate alcalin et 
les saupoudrer ensuite de la poudre hydro- 
fugee. De preference, toutefois, on utilisera 
comme agents adhesifs des resines organosili- 

10 ciques durcissables. Celles-ci peuvent etre ap- 
pliquees en solution sur la surface a traiter, 
qu'on recouvre ensuite de la poudre par pul- 
verisation ou saupoudrage, eventuellement en 
facilitant l'adherence par une legere pression; 

is le durcissement est obtenu par chauff age. On 
peut encore preparer une suspension de la 
poudre hydrofugee dans une solution de la 
resine et recouvrir l'objet a hydrofuger au 
moyen de cette suspension, par exemple par 

20 trempage ou application au pinceau. Comme 
dans le cas precedent, un chauffage a tempe- 
rature appropriee termine le traitement. Dans 
Tun et l'autre modes operatoires, la resine 
silicique peut etre remplacee partiellement ou 

2s totalement par une huile organosiiicique, dont 
on provoque le durcissement en adjoignant au 
melange, avant chauffage, du peroxyde de 
benzoyle. Certains de ces melanges prealable- 
ment chauffes peuvent durcir par vieillisse- 

30 ment a la temperature ordinaire apres Fappli- 
cation sur l'objet a hydrofuger. 

La resine organosiiicique peut, dans cer- 
tains cas, etre employee en meme temps pour 
ragglutination et l'hydrofugation de la pou- 

35 dre, ces deux operations se f aisant en meme 
temps au cours du chauffage. Dans ee cas, on 
peut se contenter d'employer des poudres fines 
non hydrofugees, mais il faut alors employer 
une proportion de resine plus elev6e. 

40 Dans tous les cas, la proportion de poudre 
hydrofugee utilisee doit etre telle que le reve- 
tement final solide pr6sente une surface f ine- 
ment grenue. Une telle surface possea'e a 
Tegard de Teau un angle de contact extreme- 

45 ment elevl, superieur a 120°; des gouttes d'eau 
deposees sur la surface d'un objet recouvert 
d'un revetement conf orme a l'invention, n'ont 
qu'un perimetre de contact extremement re- 



duit et roulent avec la plus grande facilite 
des qu'on incline la surface de quelques de- 
gr£s, phenomene comparable a cehu qu'offre 
la nature avec les feuilles de capucine ou les 
plumes de canard. 

Les exemples suivants, dans lesquels les 
parties s'entendent en poids, montrent com- 
ment des revetements hydrof uges conformes a 
Tinvention peuvent etre obtenus. Les quan- 
tites de poudres hydrofugees, de resines et de 
solvants, la temperature et la duree du chauf- 
fage peuvent varier dans de larges limites, et 
tout technicien sera a meme de determiner, 
par des essais prealables, les conditions ope- 
ratoires les mieux appropriees au but pai*ti- 
culier vis6. 

Exemple 1: 
On applique sur une lame de verre une 
solution benzenique de resine organosiiicique. 
Apres evaporation partielle du solvant, on 
saupoudre cette pellicule d ime poudre hydro- 
fuge. Par une legere pression, on facilite 
Tadh6rence. On chauff e 1 heure a 200°. Apres 
refroidissement, on obtient un revetement 
hydrofuge presentant un angle de contact de 
165° a rggard de l'eau. 

Exemple 2: 
On prepare une suspension contenant 
19 parties de silice hydrofugees et 24 parties 
de resine organosiiicique dans un melange de 
33 parties d'alcool isopropylique et de 24 par- 
ties de benzene. On trempe une plaque d'alu- 
minium dans cette suspension (ou bien on fait 
une application au pinceau), puis on le 
chauffe 30 minutes a 250°. On obtient, apres 
refroidissement, un revetement blanc, adherent, 
sur lequel Tangle de contact avec Peau est de 
152°. 

Le m&ne melange, chauffe a 200° pendant 
2 heures ou a 150° pendant 6 heures, donne 
des revetements blancs adherents sur lesquels 
les angles de contact avec Teau sont respecti- 
vement de 148 et 158°. 

Exemple 3: 
On prepare un melange de 80 parties 
d'huile organosiiicique, 18 parties de silice et 



2 parties de peroxyde de benzoyle, que Ton 
chauffe a Tetuvc a 150° jusqu'a avoir la con- 
sist ance dime glu epaisse. On laisse refroidir 
et on Fapplique en couche mince sur line 
feuille de carton. On recouvre de silice hydro- 
fugee, dont on facilite Tadhesion par une 
legere pression. An bout de quelques jours, k 
la temperature ordinaire, ce melange devient 
dur et adherent; Tangle de contact avcc Teau 
est de 165". 

Example 4: 
Ou prepare un melange coutenant 36 par- 
ties d'huile organosilicique, 10 parties de gel 
de silice et 4 parties de peroxyde de benzoyle. 
On 1. applique en couche mince sur de 
Tamiante agglomeree par un material! resis- 
tant a un chauffage a 160". On saupoudre de 
silice hydrofugee et on chauffe pendant 
6 henrcs a 1 etuve a 160°. On ohtient apres 
refroidissement un revetement donnant avec 
Peau un angle de contact voisin de 150°. 

Exemple 5: 
On fait une suspension contenant 20 par- 
ties de resine organosilicique et 20 parties de 
talc hydrofuge. dans un melange de 40 par- 
ties d'aleool isopropylique et de 20 parties de 
benzene. On etend an pinceau ce melange sur 
une plaque de porcelaine. On chauffe 45 mi- 
nutes a 200°. On obtient un revetement blanc 
tres adherent, pour lequel Tangle de contact 
avec Teau est de 123°. 

Exemple 6: 
On fait une suspension contenant 20 par- 
ties dc resine organosilicique, 10 parties de 
silice non hydrofugee dans un melange de 



20 parties de benzene et 50 parties dalcool 
isopropylique. On chauffe 1 heure a 200°. On 
Tapplique sur une plaque de cuivre. Apres 
refroidissement, on obtient un revetement 
blanc adherent faisant avec Teau un angle de 4 o 
contact de 148". Le meme melange chauffe 
pendant 3 heures a 150° donne apres refroi- 
dissement un angle de contact de 149". 

La protection pour la presente invention 
n est revendiquee que pour autant que celle-ci 45 
ne se rapporte pas a Tindustrie textile. 

REVENDICATION : 
Revetement hydrofuge a angle de contact 
avec Teau superieur a 120°, earacterise en ce 
qu'il presente une surface finement grenue et 50 
en ce qu'il contient de fines poudres hydro- 
fugees par un derive organosilicique et forte- 
ment adherentes a leur support. 

SOUS-REVEXDICATIONS : 

1. Revetement seion la revindication, ca- 55 
racterise en ce que lesdites poudres sont f ixees 

a leur support par Tintermediaire d'une re- 
sine organosilicique. 

2. Revetement selon la revendication, ca- 
racterise en ce que lesdites poudres sont des 60 
poudres de silice. 

3. Revetement selon la revendication, ca- 
racterise en ce que lesdites poudres sont des 
poudres de talc. 

4. Revetement selon la revendication, ca- 6 s 
racterise en ce que lesdites poudres sont des 
poudres de kaolin. 

5. Revetement selon la revendication, ca- 
racterise en ce que lesdites poudres sont des 
poudres d'argiles smectiques. 70 
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